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La presente invention concerne le reglage de la cou- 
leur d'une peinture et plus precisement, legalisation des cou— 
leurs et. les corrections des couleurs des lots qui doivent 
avoir des couleurs correspondant a celles de peintures de re- 

. 5 ference. . L - 

L ' egalisation des couleurs et la correction des lots; 
de peinture. sous la commande d'un calculateur ont dija et§ 
utilisees industriellement pendant plus de 10 ans. Les caractS— 
ristiques de couleur des colorants utilises pour, la formation • '. 

10 d'une ; peinture sont habituellement determinees par mesure des '.„•■ 
coefficients de reflexion defilms sees de peinture contenant. 
les colorants, et par calcul des paranetresd' absorption et de 
diffusion a. l'aide d'un programme de calculateur. De mani§re ana- 
logue, des films sees de peinture constituent .les rSferences • 

15 pour 1 'egalisation des couleurs, et on prepare des lots de 

peintures- en cours de fabrication et on les- mesure sous forme., 
de films sees pour la determination- de 1 * egalisation des. cou- : . 
leurs du lot et- de la reference, dans des limites determinees 
d' acceptation. Lorsqu 'un lot- ne donne pas une egalisation ac- 

20 ceptable par rapport a la reference, des programmes de calcula- 
teur sont utilises pour la prediction des- additions de colorant 
a ef fectuer dans le lot pour, la correction, des. icarts. ;- : -»v ; - 
. . Ainsi, toutes les mesures de_ couleur destinees a A . 
l.'etabl'issement des caracteristiques de couleur. des .colorants,: 

25 du lot et de la reference, sont^normalanent realisees sur un - 
film: sec de peinture. L' invention, concerne essentiellement. un v~ 
procede eliminant ces operations longues pour le reglage- de la 
couleur d'une peinture. 

On a dija essaye d'araelio'rer ce procede classique.. ' 

30 d 1 egalisation des couleurs, par mesure. de . films, sees, comme . 

decrit dans 1.' article THE JOURNAL. OF COATINGS TECHNOLOGY, ' '.' 
vol. AS, n° 619, aout 1976,- page 58- Ce prdcedi ne donne pas 
particuliSrement satisfaction car- un.'film humide de-peinture; . 
"constitue un systeme qui change constamment> le liant et:. les 

35 particules- de pigment presentant des variations rapides qudL^j _ 
modifient 1' aspect colore' du systeme.' La mesure en. vric d'une ■ ; 
peinture humide, constituant .un systeme plus homogene et plus' 
stable, a deja ete suggeree par 1' article de I.G.H. Ishak, 
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JOURNAL OF THE- OIL AND COLOUR CHEMISTS' ASSOCIATION, vol 54, 
N°2, fivrier 1971, page 129 pour le controls de la couleur de 
lots de peintures- en cours de fabrication.. Cependant, ce pro^ 
c§d§ necessite 1 ' etablis semen t d'une correlation entre des. 
5 echantillons en vrac de peintures humides et des films sees 

correspondant a plusieurs lots de chaque. teinta de peinture . : . 
fabriquee, si bien que .le travail est laborieux. et couteux. 

On constate- selon 1' invention que/. Legalisation des '.' 
couleurs et. la correction des lots de peinture peuvent §trer§- 
10 alisees . facilement et de facon fiable lorsque les proprietes 

de couleur des colorants , de la reference et du lot sont toutes 
determinSes a 1' Stat humide et en vrac. . . . .. 

Plus precisement, L 1 invention - comprend. un procfide 
d' imitation de la couleur d'une peinture de reference comprenant 
15 une premiere etape. de determination, par mesure i 1'Stat humide, 
des. coefficients de reflexion de la peinture de- reference en 
vrac, une seconde. etape de determination des proprietes d'ab-\ 
sorption optique-et de diffusion de la lumiere' des ingredients - 
colorants individuels de la peinture de reference, par. mesure 
20 a 1 ' Stat humide de dispersions dans le vehicule de" la peinture ' 
des ingredients colorants individuels, -en- vrac, une troisieme 
etape dej-corabinaisondes ingredients colorant&7jians . des. pro— 
portions^ dependant de leurs..propr^ 
peinture humide- ayant- 1 peu pres la couleur . de^la.peinture de^ 
.". 25 reference soit preparee , une qua triime etape. de: deterntinatiort ; 
'par mesure- a 1' eta t humide des "coefficients: de reflexion de la~. 
peinture preparee en vracr,. et une cinquieme etape d' introduction 
de quantites supplementaires de 1' un. au moins des ingredients •;•*-." 
colorants dans, la peinture preparee, dans, des- proportions. qui 
30 dependent des proprietes^ optiques des ingredients et des " 

ecarts observes entre les coefficients de reflexion- de la peinr— _-• 
ture de reference et de la peinture preparee , af in. quer la cou— - 
leur-de la peinture preparee. soit regiee dans des plages, de : - „ 
. tolerances acceptables de couleur par rapport a: ia peinture:; .; 
/J;35 de reference. 
' • _L' invention, concerne. aussiV unr:procedS ; de reglage-.des-Xi 

proprietes de 'couleur d'une peinture preparee afin qu'elles 
imitent les proprietes de couleur d'une peinture de. reference, 
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compte tenu des . proprietes d 'absorption optique et de diffusion - 
de la lumiere des ingredients colorants individuels de la pein- 
ture de reference, ce procecle comprenant une premiere etape de 
determination- des proprietes optigues de dispersion des ingre- 
dients dans le vehicule de la peinture, -par mesure humide sur 
la matiere en vrac, une seconde etape de determination par 
mesure a l'etat humide des coefficients de reflexion de.la 
peinture de reference et de la peinture preparee en vrac, et 
une troisieme etape d ' introduction de quantites supplementaires 
d'au no ins un ingredient colorant dans la peinture preparee, 
dans des proportions qui dependent des proprietes optiques des 
ingredients et -des ecarts observes sur les coefficients de re- 
flexion.. . 

Que L. que soit le procedg utilise,, les deux dernieres. 
Stapes peuvent etre repetees au moins une fois afin.que les 
proprietes- de couleur de la peinture preparee soient reglees 
dans des plages de tolerances predeterminees, par rapport aux 
proprietes de couleur de la peinture de reference. . 

Les. procedes selon 1' invention conviennent au reglage 
de la couleur de tous les systemes de peinture, y compris les - 
peintures a vehicule huileux telfes que les peintures alkydes, 
et.les peintures a latex aqueux. La mesure de tous- les- echan— . 
tillons a l'etat humide en: vrac dans ces procede1s-pr§sente des- 
avantages importants par. rapport, aux procedes. connus de reglage: 
de la . couleur car elle n ' impose aucun- retard, pour la . preparation .. . 
ou le sichage des films de peintirre et ne necessite aucune 
correlation entre les mesures a sec et I 1' itat humide, ces 
procedSs se pretant en plus a une raise en oeuvre automatique 
puisque toutes les etapes de mesure des couleurs en vue de 
1' addition correctrice d ' ingredients, colorants , peuvent etre 
mises. en oeuvre. mecaniquement sous la commande- d'un-caiculateurr. 

Lors de 1 'utilisation d'un procide selon 1-' invention' 
pour 1' imitation de la couleur d-'une peinture standard, les 
coefficients, de reflexion de- la reference humide en. vrac sont 
determines initialement, de preference a. travers une interface - 
de. verre, a plusieurs longueurs^ d ' onde du spectre visible. Cette' 
determination peut etre facilement realisee, par . exemple , a - 
l'aide d'un spectrophotomitre siraplifie ou non,. par simple 
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disposition de la peinture humide dans une cellule de verre, 
dans: 1 ' instrument , et par lecture des coefficients de re- 
flexion. de la peinture a des intervalles de 20 nm entre les 
longueurs d'onde d' environ 400 et 700 nm. 
5 Les coefficients de reflexion des dispersions dans 

le vehicule de la peinture, contenant les ingredients colorants 
individuels de la peinture de reference sont mesures de la meme: • 
maniere-que. pour la peinture de reference ; de preference, les 
dispersions "sont formees par des melanges des ingredients co- 

10 loraiits avec du blanc et avec du noir, corame indiqua.dahs 

l'exemple qui suit. Lors: de la determination de ces coefficients 
de reflexion, les proprietes d' absorption optique et de.- diffusion 
de : la lumiere des colorants individuels sont. d§terminees. Bien 
qu-'on. puisse utiliser un. certain nombre de procedSs pour cette- 

15 determination , la metnode de Kubelka-Munk a deux constantes - 

(K et. S) est avantageuse. Cette mithode ainsi que. d r autres sont 
. decrites,en.meme temps qu' une discussion generale de la science 
des couleurs dans l'ouvrage de D.B. Judd et G. Wyszecki, COLOR 
IN BUSINESS, SCIENCE AND INDUSTRY, 3eme edition, 1975. Les 

20 calculs. reels des constantes K et S peuvent etre realises a 

1 ' aide de programmes classiques de calculateur, par exemple le.. 
programme*: IICAL, disponible dans le commerce, aupres de - APPLIED 
COLOR "SYSTEMS , " INC, (ACS) , Princeton, New-Jersey, E.-IT.A. .. -'" 
• •?'-: •. L ' uti lisa tlon des coefficients de reflexion de. la, re- . 

25 f lrence : et les propriit§s d ' absorption optique ..et de dif f u^iojv 
de la lumiere des ingredients -colorants permettent la. deter- • 
mination des proportions des colorants individuels necessaires 
. a- l'obtention. d'une peinture dont la. couleur est proche. de celle 
de la reference. Des programmes connus. de calculateur tels que — 

30 le programme IIMAT de ACS peuvent faciliter.ee' calcul. La 

peinture. est alors preparee par combinaison des colorants dans. - : 
les quantites indiquees, et les coeff icients. de reflexion, de- 
la peinture preparee humide en vrac sont determines comme d§- 
crit pour: la reference. 

35 Les valeurs des: differences de couleurs entre les.: .. 

peintures de reference et preparee sont calculees d'apres. ces. - 
valeurs des- coeff icients. de reflexion, habituellement pour 
1 ' eclairement en lumiere du jour, avec un eclairage CIE. D g5 et 
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avec la- formula des differences de couleurs (L*, a*,, b*) de 
la norme CIE de 1976 ; (Publication CIE n°15, supplement. n° 2, . 
mai 1976) , les initiales CIE designant. la Commission Inter- 
nationale de l'Eclairage. Ces differences permettent le calcul. . 
5 des corrections a apporter a la composition de la peinture pre- 
• paree,a l'aide de programmes classiques de calculateur~ tels que 

le programme- IICOR de ACS'. Les quantit§s supplementaires- indi- 
' quees de colorant, sont alors a joutees 3. la peinture preparfie, 
et les operations de comparaison et_.de correction .sont repe- 
10. ties jusqu'a. ce que les differences de couleurs entre les 

peintures preparee et- de' reference soient inferieures a une 
' limite predeterminee . - - 

Lors de la mise en oeuvre de. 1 'invention pour . le r§- 
glage des proprietes de couleur de la peinture prepared . qui . 
15 doivent imiter celles d'une peinture de. reference, les etapes ■ 

indiquees precedemment, sauf celles qui. comprennent la prepa- ■ 
ration de la peinture preparee elle-mSme , sont utilisSes. - 

Comme indique precSdemment, les proc§des selon 1' in- 
vention se pretent facilement a une automatisation. Ainsi, lors 
20 du reglage des proprietes de couleur d'une peinture preparSe . 
afin qu'elles correspondent aux propriStes de' couleur . d'une 
peinture de reference, les ingrecLients colorants -peuvent etre^ 
- introduits dans la peinture- preparee par • dosage automatique ; ; 
. -.'.'.'regie, d'apres les mesures de rSflexion de la peinture preparge-. 
25~ Dans un-. tel systerae, un echantillon.de la peinture prepar§e_-- 
est periodiquement pompe du :r§ servo ir de melange de la. "peinture 
dans une cellule de verre a passage direct, permettant. . la me- 
sure des coefficients de reflexion-. Ces coefficients sont. trans- 
mis a un. calculateur qui determine les . quantitSs- de.. colorant. . - 
30 qui doivent etre ajoutees pour que -la couleur de la. peinture 
corresponde a. celle' de la peinture.de- reference, a des tole- 
rances specifiers pres. Ces additions de colorant sont elles— 
mimes dbsees automatiquement dans- le reservoir, de melange. . • -. 

L'exemple qui suit, . donne a titre purement. illustratif- 
35 et non limitatif ,illustre la- mise en oeuvre de. 1' invention.;... 

On utilise dans cet. exemple. des peintures* et. des con — 
centres de peinture .fabriques par. the Sherwin. Williams Company,. . 
Cleveland, Ohio, Etats-Unis d' Snerique qui sont les suivants : 
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Blanc - peinture de latex "Dover White" K7W97 ' 
Moir - concentre universel au noir.de lampe "Lampblack" B43311 
Jaune - concentre universel jaune "Hansa Yellow" L B43Y) 0 
Vert - concentre universel vert permanent d'oxyde "Permanent 
5 Oxyde Green" B4<3G9 

Rouge - concentre universel rouge dragon "Dragon Red" B43R1 
Transparent - peinture de latex transparent B45CV2 

Toutes les mesures de couleur, dans cet exemple, 
sont realisees avec un spectrophotometre "Diano/Hardy" 40J 016 

10 fabrique par Diano Corporation, Mansfield, Massachusetts,. 

Etats-Unis d'Amerique. Les mesures sur la peinture humide sont 
effectuees par coulee d'une peinture dans une cellule de verre 
et mesure de la couleur a travers le - verre. Ces cellules rec- ; 
tangulaires (55 x 35 x. 10 mm) formees de verre optique f ondu , 

15 sont fabriguees par Hellma Cells, Inc., Jamaica, Hew— York., 

Eta-te-Onis d'Amerique. Les films sees de peinture sont prepares 
par raclage de la peinture liquide sur un carton fburni par. 
Morest Company, Inc. , Freeport, New-York, Etats-Unis d'Amerique r 
a l'aide d'une lame de raclage de 0,015 cm. Les couches formees 

20 peuvent secher pendant au moins 12 h a temperature, ambiante avant 
mesure des couleurs. _ 

Les coefficients d ' absorption K et de diffusion S de 
Kubelka-Munk des concentres colores et de peintures blanches^ ~ 
sont determinis. a la fois sur les peintures huraides, etr les* 

25 films secs.£ l'aide de melanges de chaque concentre.: avec^le 

blanc et avec le noir. Les meTctnges avec le blanc sorit formes'" : 7 
avec 4 % en poids de concentre colore pour le jaune et le 
vert et 2 % en poids de concentre pour le rouge et.le noir.. 
Les melanges avec le noir sont effectues- avec 39,6 •% de con— 

30 centre colore, 0,4 % de concentre noir et 60 % de latex: trans- 
parent, ce dernier (ayant enrealite une couleur . blanche 
translucide) etant utilise afin que le film de peinture- soit - 
totalement sec. en moins de 12 h. Le coefficient de reflexion 
de chaque melange est alors mesure, i la fpis a I'etat humide. 
'35 (dans la cellule de verre) et -a. I'etat sec (sous ; forme d'une . 

coiiche) a des intervalles de 20 nm, entre 400: et. 700 nm. Les.; - : . 
calculs des 'coefficients K et S sont alors realises: a.- ; l.'aide 7 
du programme d'etalonnage IICAL disponible auprSs de Applied 
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Color Systems, Inc., (ACS), Princeton, New Jersey, Etats-Unis 
d'Amerique. On utilise une valeur de la reflexion speculaire 
de 4,2 %. pour les mesures de couleur a l'etat humide et une 
valeur de 1,7 % pour les mesures a l'etat sec, ces valeurs 

. 5 etant determinees par. mesure de plusieurs echantillons, ■ avec 

et sans composante speculaire. L'Stalonnage donne ainsi deux . . . 
fichiers separes de donnees de couleur : ~ 

-fichier humide - coefficient K' et S pour chaque .. 
colorant a l'etat humide 

10 - fichier sec - coefficient K et S pour chaque colo- 

rant a l'etat sec. 

On prepare alors des peintures de reference pour .. 
des experiences d ' egalisation de couleur, correspondant aux 
fprmules du tableau. I qui suit, a. 1' aide de la peinture blanche 

15 constituant la base d'obtention des nuances, et des concentres 
color§s. Les coefficients de riflexion de chaque peinture da. . 
reference sont mesures 1 la fois a sec et S l'etat humide, . 
comme decrit pour les melanges. Les valeurs sont conservees 
. dans un fichier de caJculateur auquel ce dernier peut se referer. 

20 TABLEAU I 

COMPOSITION DE PEINTURES DE REFERENCE 
Couleur % rouge . % jaune % vert % noir % blanc 
R50Y50 1,2 1,0 " - - • 98, 0> . 

Y50G50 ; ' - • 1,0 i,o 98,0 ■ ■' ' . '-: 

25- R4Y4B2 0,8 0,8 - ~. 0,4 ' .98,0 

:,• ff. . On considere d 'abord^lj egalisation des. cottleurs. 

Les formuies ou compositions des peintures devant 
etre egalisees I chaque peinture de reference sont prevues 3~ 
l'aide d'un calculateur utilisant le programme IIMAT de ACS, 

30 a la fois avec les mesures de-couleur a l'etat humide- de .la r&— 
firence et les resultats. des colorants conserves, dans le fichier 
humide , et avec les mesures de couleur a _1! Stat sec de la. pein- 
ture. de reference et les resultats des colorants conserves 
dans' ie fichier sec ; ces formuies ou compositions prevues.. 

35 sont indiquees dans le tableau ir: 
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10 



15 



20 



25 



30. 



TABLEAU II 

COMPOSITIONS P REVUES DE PfrTNTURE POUR L ' EGALISATION A PES 



Couleur n c 
. R50Y50 
Y50G50 
R4Y4B2 



R50Y50 
Y50G50 
R4Y4B2 



35 



PEINTURES DE REFERENCE 
Par mesure a l'etat humid e 
% rouge % jaune , % vert % noir 
1,118 1,244 - 
- ' " 1 ,395 - 1,138 

0,827 1,021 - .0,518 

-Par mesure I 1 1 Stat sec 
1,075 1,436 
1,586 
0,934 1,262 



% blanc 
97,637 
97/467. 
97,634 



97,489 
97,330 
97,341 



1,084 - 

0,463 

On prepare des peintures ayanTi; les compositions pre- 
vues, et on mesure a sec et. a .1" etat humide les coefficients de 
r ef lexion . On calcule alor s les valeur s des dif f ir ences -de 
couleurs entre les peintures de reference preparees> pour 



1* eclairement D 



65 



CIE (source de reference de lumiere du jour), 



a l'aide de la formule des differences de couleurs (L*, a", b" 
CIE. 1976. Le tableau III resume les valeurs de differences 
de couleurs determinees par comparison de ,1a couche sechee . 
de la peinture preparee a la couche slchie de la peinture de 
reference, pour les egalisations prevues a partir- des.mesur.es 
de couleur a I'etat sec et. a L'etat humide. , 
V' : -'~ . TABLEAU III ' ' 

. " - VALEURS DES DIFFERENCES DE COULEURS ENTRE LA PEINTURE^DE 
' -V ' ' " ":" REFERENCE. ET' LA^fElNTURE PREPAREE ; " v,-.'. • • 



• Difference de couleurs 



Couleur n 
R50Y50 



- = • x - 
Base de predic- Aa 

tion 



hunide 0,00 . 1,29 -0,48 1,38 

sec -0,62 2,47 -0,42 2,58 

humide- -0,24 1,28 -0,41 1,36 
sec -0,56 3,34 -0,4& 3,42 

humide -2,38 -1,45 -1,45 3,09 
sec :-l,H . 1,53 -1,0L 21,14. 

Comme prevu. les peintures prepares • n'ont pas,la bonne- nuance, 
etant donne les limites du precede, d' Stalonnage et de la theo- 
rie de Kub elka-Munk . Cependant, les predictions reposant.sur . 



Y50G50 



R4Y4B2 
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les mesures a T'etat humide sont aussi precises que celles qui 
reposent sur les mesures a l'etat sec. 

Les peintures preparees d'apres les- predictions re— 
posant sur les mesures a l'etat humide. sont aussi comparees" 

« 

5 en vrac avec les peintures de reference en vrac. Le tableau IV 
montre "que les valeurs des differences de couleurs obtenues 
par comparaison d'un echantillon humide- a une reference : 
humide ont une bonne correlation avec les valeurs des. diffe- 
rences de couleurs obtenues. par comparaison d'un echantillon 
10 sec I une reference seche. 

_ '. TABLEAU IV . 

COMPARAISON DES PEINTURES DE REFERENCE AVEC DES PEINTURES 
PREPAREES PAR PREDICTION PAR ME SURE A L '. ETAT ~HUMIDE . 









Diff erence de 


couleurs 




15 


" Couleur n° 


Nature des mesures Aa* 






"~~AE 




R50Y3T0 


masse, humide 


0,12 


1,05 


-0,51 


1,17 






film sec 


0,00 


1,29 


-0,48 . 


1,38 




Y50G50 


masse humide 


-0,30 


1,05 


-0,35 


1 ,14 






film sec 


-0,24 


1,28 


-0,41 


1,36 


20 


R4Y4B2 


masse humide 


-1,55 


-1,14 


-1,22 


2,28 






film sec 


-2,31- 


-1,45 


-1,45 


3,09 



■ On calcule les corrections des compositions de^pein-; 

ture- priparees a l'aide du programme ITCOR. de ACS . Les- correc- 
tions des peintures a l'etat humide- reposent sur les mesures a 

25 l'fitat humide des references et sur les compositions- initiales , 
avec les'r§sultats des colorants"\conserves ; dans le f ichier ' , 
humide, alors que les corrections- necessaires. aux. peintures 
seches reposent sur la. me sure des references a 1'itat.sec et. 
des compositions initiales a l'etat sec, avec les donnees des 

30 colorants conservees dans le f ichier sec. Les compositions de. 
peinture corrigees sont alors preparees, mesurees- a sec et a 
l'etat humide et comparees aux references. Les- compositions, 
corrigies sont indiqu§es, dans le . tableau V," les dif f erencesr de 
couleurs entre les couches sechees des peintures de- reference . 

35 et corrigee etant indiquees dans, le tableau- VI. 



1 



2380151 

10 

«» 

TABLEAU V 

COMPOSITIONS DE PEINTURES CORRIGEES POUR LEGALISATION" 
AVEC LES PEINTURES DE' REFERENCE 

D'apres les mesures humides 
5 Couleur n° % rouge % jaune % vert % noir % blanc 
R50Y50 1,037 1,043 - . - . 97,920 - 

Y50G50 - " 1,211 .' 1,057 - 97,732 . . 

R4Y4B2(1) ■ 1,015 1,069 - 0,364 97,553 

R4Y4B2(2) 0,892 0,881 . , - . 0,376 97,851. 
IQ D'apres des mesures a l'etat sec 

R50Y50 1,044 1,080 - - 97,876 

Y50G50 - 1,143' 1,049 - 97,807 , 

R4Y4B2 0,920 0,930 - ~0,394 97 ' 756 - 

TABLEAU VI 

15 VALEURS DES DIFFERENCES DE COULEURS ENTRE LES PEINTURES DE 

— DE REFERENCE ET CORRIGEE 

■ <■;■■■■■■ Difference de couleurs " 



20 



25 



Couleur n° 


Base- de prediction 


A * 

Aa 




al5 


AE 


R50Y50 


humide 


-0,03 


-0,04 


-0,12 


0,13 




sec 


-0,13 


0,41 


-0,17 


0,47 


Y50G50 


humide 


0,12 


0,75. 


-0 ,12-. 


0,77 




sec 


0,20 


-0 , 07. 


-0,03 


0,21 


R4Y4B2 


humide (1) 


0,47 


1,03' 


0,08 


1,14 




- humide (2).. 


0,00 


-0,10 


0,03. 


o-, i:o 




sec 


-0,14 


-0,14 


,-0,16 


0,25 



L' experience et 1 ' oBservation visuelle indiquent""" ■ 
qu'une egalisation acceptable est telle que AE < 1 , 0 unite. CIE 
L*a*b*. Le tableau VI indique que la mesure a l'etat humide 
permet une aussi bonne prediction- des peintures. acceptables 
30 que la mesure a l'Stat sec. Dans le cas de la. couleur . R4Y4B2 , 
laprediction a l'Stat humide. necessite une . seconde. correction: 
a fin .que la peinture entre dans des limites acceptaples. 
Actuellement, lors de 1 'utilisation, avec les . couches, seches, 

il n'est pas: rare d'utiliser deux corrections pour, l'obtention 
.35 d'une bonne egalisation. Le fait que deux corrections sont ne-- 
cessaires pour la couleur R4Y4B2 n'est done pas un . inconvenient. 

important. r ,v - 

On-considere maintenant la correction des lots. 
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On prepare de nouveaux lots de peintures de reference, 
avec les compositions indiquees dans le tableau. I, mais avec 
des lots diff erents de concentres de' couleurs et de base blanche* 
Comme prevu, les couleurs des nouveaux lots ne correspondent 
5 pas aux couleurs des references originales etant donne les 
variations des couleurs des constituants d'un lot a un autre. 
Le tableau VXI indique les diff erences de' couleurs entre les 
peintures originales de reference et les. nouveaux lots; 

TABLEAU VII , 

a VALEURS DES DIFFERENCES DE COULEURS ENTRE DES PEINTURES 

ORTGTNAT.ES DE REFERENCE ET DES PEINTURES . DE REFERENCE 
FORMEES DE NOUVEAUX LOTS: 



Lot humide compare a la reference humide.. 





Couleur n° 




Abf 






15 


R50Y50 


0,51 


-1 ,02 


0,08 


1,15 




. Y50G&9 


0,89 


-1,50 


0,34 


1,77- 




R4Y4B2 


-0,27 


-1,54 


-0,28 


1,58 




Lot sec 


compare 


a la reference seche 




R50Y50 


0,56 


-1,21 


-0,01 


1,34 


20 


Y50G50 


1,11 


-1,33 


0,24. 


1,75 




R4Y4B2 


-0,67 


-2,18 


-0,21 


2,29 



Des corrections en fonction des lots: sont prevues 
a l'aidedu programme IICOR. de ACS, a la fois a, partir des -..y 
mesures de couleur a 1' etat" humide de la reference originale;~ 

25 et du nouveau lot, avec les donnees des colorants conservees 
dans le- f ichier; humide, et a. partir des mesures. de: couleur" a~~ 
l'etat sec de ; - la reference originale et. du nouveau. lot, avec 
les donnees conservees pour- les colorants dans le fichier sec- 
Ces corrections, en fonction des lots sont realisees et les 

30 coefficients de reflexion des lots corrlges sont mesures a 
-sec et a l'etat humide. . Les- : compositions, corrigees sont in- 
diquees dans le tableau VIII, et les diff erences- de. couleurs 
entre les couches seches des lots corriges et. des peintures. 
originales de reference, sont. indiquees dans le tableau IX. . 
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. . TABLEAU VIII 

COMPOSITIONS CORRIGEES D'APRES LES LOTS 
D'apres rnesure de couleur a 1 ' etat humide 
Couleur n" % rouge % jaune % vert % noir % blanc 
5 R50Y50 0,988 1,167 - - 97,846 

- Y50G50 - 1,160 1,304 - . 97,535. 

R4Y4B2. 0,862 1,032 - 0,354 . 97,752 .. ~ 

: ' - D'apres rnesure de couleur a 1' etat sec . •_ 
R50Y50 0,980 1,151 .- - - 97,869 

10 Y50G50 - 1,110 1,347 - 97,543 

R4Y4B2 0,906 1,071 . - 0 ,348 - 9T, 675 ' 

T ABLEAU IX 

VALEURS DES DIFFERENCES. DE COULEURS. ENTRE LES PEINTURES ORIGINA- 
. LES DE REFERENCE . ET . DES LOTS CORRIGES . - 

15 ' ' • : Difference de couleurs 



Couletnr n° 


Masse de prediction 


Aa* 


r Ab*.;. 


AL* 


AE 


R50Y50-: - - 


humide 


0,23 


-0>60 


-0,21 . 


0,68 . 




sec 


0,00 


-0,49 


0,14 


0,51 


Y50G50 


humide 


0,43 


-0,63 


-0,57 


0,94 




sec 


0,34 


-1,04 


-0,68 


.1 ,29 


R4Y4B2 ' 


humide. 


0,08 


-0,20 


0,51 . 


0,56 




sec 


0,06 




• .0,09 


0.,.43 



20 



_:"s . Compte tenu des iimites de reproduction de la pr6pa— • 

ration, des echantillons,. il. n'y a pas de difference significative.- 
25 de precisions entre .les corrections prevues d'apres les mesures •. 

a. 1.' etat. humide et d'aprSs les mesures a. 1' etat sec.. En' f airt^^^. 

legalisation a sec de la peinture YS0G50 se trouve. en dehors:. 

de la limite determinee d ' acceptation, et le calculateur ne pr6- -. 

voit aucune autre amelioration de 1' egalisation. avec les -- 
30 colorants disponibles. 
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REVINDICATIONS 

1. Procede de reglage des proprietes de- couleur d'une 
peinture preparee af'in qu'elles correspondent aux proprietes 
de couleur d'une peinture de reference, a partir des pro- 

5 prietes d' absorption optique et.de diffusion de la lumiere 
des ingredients, colorants individuels . de la peinture de refe- 
rence, ledit procede etant caracterise en ce qu' il- comprend 
une premiere- etape de determination des. proprietes. optiques , 
.' par mesure humide,- de dispersions des • ingredients dans le- ve- 
10 hicule de la peinture, en vrac, une seconde §tape de deter- 
mination par mesure a l'etat humide des coefficients de re- 
flexion de la. peinture de reference et_de la peinture prepa- 
ree, en vrac, "et une troisieme etape. d' introduction de. quanti- 
tes supplementaires d'au moins un ingredient coiorant dans la 
15 peinture preparie, avec des proportions dependant des pro - 
..prietes optiques. des ingredients. et des ecarts observes - siur 
les- coefficients de reflexion- • 

2. Procede . selon la revendication 1, caracterise en ce 
que la seconde et la troisieme etape sont repetees au moins 

20" une fois afin que les proprietSs de couleur de la. peinture pr§ 
paree soient reglees et satisfassent aux tolerances predSter- 
: -minees des. propri§t§s de couleur. de^la~ peinture de reference. . .: 
.*...' 3 . . ProcedS selon la revendication 1, caracterisi en ce 

. .- que les mesures par reflexion sont. eff ectuees - a travers une 

25 interface de verre. ' ' ""^ ■ . . • .... :•• "'• ' ' ■"- - 'z. 

~ : 4.-'. Procede selon.. la revendication lj caracterise" en ce 

que les mesures par -reflexion sont. eff ectuees a des intervalles. 
- - de 20 nm entre des longueurs, d'onde d'environ 400 et 700 nra. - 
:5. Procede. selon: la revendication 1 , caracterisS en ce • 

30 . que les ingredients colorants sont introduits dans, la peinture 
preparee par dosage automatique regli' en fonction. des mesures 
de reflexion de la peinture preparee. 

6_: ProcedS d' imitation de la. couleur d'une peinture de.. 

. reference, caracterise- en ce qu.'il comprend. une premiere, etape. 
35 de determination par mesure a l!§tat humide, . des-. coefficients. 
." . "de reflexion de la peinture- de- reference en vrac-, une- seconde '■■ 
§tape de determination des propriites d' absorption optique et - 
de diffusion de la lumiere des ingredients colorants indivi- 
' duels de la peinture de reference, par mesure a l'etat humide 



• 
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de dispersions dans le vehicule de la peinture des ingredients • 
colorants individuels en vrac, une troisieme etape de combinai- 
son des ingredients colorants en proportions correspondant aux. 
proprietes optiques, afin qu'une peinture huitiide de couleur 
5 correspondant a peu pres a celle de la peinture de reference 
soit preparee, une quatrieme etape de determination. par mesure 
a l'etat humide des coefficients de reflexion de la., peinture 
preparee en vrac, et une cinquieme etape d ' introduction de/" 
quantites supplementaires d 'au 'moins ' un ingredient colorant. . 

10 dans la peinture preparee, dans des proportions qui dependent, 
des proprietes optiques des' ingredients et des. ecarts observes 
entre les coefficients de reflexion de la peinture de reference, 
et de la peinture preparee, afin que .la couleur de la peinture; 
preparee soit reglee dans , des tolerances acceptables parr, rapport 

15 a la couleur de la peinture de reference. .- 

7. Procede selon la revendication 6, caracterisi en ce. 

que la quatrieme et la cinquieme etape sont reperees une fois 
au moins afin . que la couleur de la peinture prepar§e soit 
reglee a nouveau et satisfasse aux tolerances predeterminees de 

20 couleur de la peinture de reference. 



